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(54) PRODUIT COSMETIQUE A ADDITIF FLUORESCENT. 

(§p Le produit cosm6tique suivant I'invention comporte un 
aclditif fluorescent. II est par exemple destine k etre utilise 
sur les ongles. 
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La prdsente invention concerne d'une mani^re 
5 g6n6rale un produit cosm^tique et plus pr£cis6ment un 
produit cosm^tique ayant un aspect esth^tique particulier. 

L' invention peut par exeraple etre appliqu^e de 
mani&re int£ressante aux produits destines au maquillage 
des ongles, tela que vernis et d£maquillants. 
10 Les vernis a ongles sont usuellement composes par 

un melange de r£sines parroi lesquelles on peut citer la 
nitrocellulose, les plastif iants , les r£sines acryliques 
therraoplastiques et les r^sines polyesters. 

Ces melanges, s'ils ne sont pas color^s par 
15 1' addition de pigments, fournissent un produit que I'on 
appelle incolore raais qui est en fait jaun§tre. 

Lorsque le vernis est additionn6 de pigments, on 
sait combattre l'effet jaune apport6 par les r£sines en 
ajoutant des pigments ou des colorants bleu/violet. 
20 Par contre, cette addition de pigments ou de 

colorants bleu/violet ne donne pas satisfaction lorsque le 
produit n'est pas destine a etre colors par d'autres 
pigments ou colorants ; on obtient un effet dit de 
grisail lement et une certaine opacification du produit. 
25 La pr£sente invention permet de proposer un produit 

cosm^tique destine a §tre utilise sur les ongles qui soit 
incolore et non jaune comme les produits connus . 

L' invention peut bien entendu etre mise en oeuvre 
pour d'autres produits cosm^tiques que ceux destines & etre 
30 utilises sur les ongles. 

A cet effet, 1 ' invention concerne un produit 
cosm£tique caract6ris£ en ce qu f il comporte un additif 
fluorescent • 

Un tel additif fluorescent est choisi parmi les 
35 d£riv£s du benzoxazole, du stilb&ne, du triazole ou de la 
coumarine . 
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Ledit additif fluorescent est de preference ajout£ 
dans une proportion de 0,01 It 5 % en volume du produit 
final . 

De manifere interessante , 1' additif fluorescent est 
5 du dibenzoxazoyl naphtalfene. 

Cet additif donne au melange de r6sine une 
fluorescence bleue qui detruit sa couleur jaune. 

Ces produits sont egalement des azurants optiques 
de bonne quality ce qui permet d'^viter l'effet de 
10 grisaillement et d'obtenir un produit cristallin. 

En augmentant la quantity d' additif fluorescent, on 
augmente l'effet de fluorescence du h un £clairage avec une 
source riche en ultraviolets, par exerople le soleil ou les 
lumiferes utilis£es sur des pistes de danse, dans des boites 

15 de nuit- . . 

On obtient alors un reflet bleu tr£s esthetique 

tant dans les flacons que sur les parties du corps 

maquill^es avec les produits cosm£tiques selon 1' invention, 

mascara, poudre, vernis 4 ongles... 
20 A titre d'exemples non limitatifs, on trouvera ci- 

apr&s trois formulations de produits suivant 1' invention. 

Ces produits comportent du dibenzoxazoyl naphtalfene 

commercialism par la society HOECHST sous la denomination 

"Hostalux KCB", en tant qu'additif fluorescent. 
25 Les proportions sont donn6es en % de volume du 

produit final • 



1. - Vernis incolore : 

- Acetate d'ethyle : 29 

30 - Acetate de butyle : 34,39 

- Nitrocellulose 70% dans IP : 19,5 

- R4sine polyester 70% dans AB : 6 

- R6sine acrylique 60% dans AE : 4 

- Acetyltributylcitrate : 7 
35 - Huile de silicone : 0,1 

- "Hostalux KCB" : 0,01 



T AVAILABLE copy 



2773470 



3 

L'"Hostalux KCB" se solubilise dans le melange en 
produisant une faible fluorescence permettant de 
neutraliser l'effet jaune donn6 par les r^sines. Le vernis 
resultant est incolore transparent et cristal. 

La quantity d'additif fluorescent peut etre adapt^e 
en fonction de la couleur initiale du melange de r£sine ou 
de I'effet bleut£ que l'on desire obtenir. 



2. - Vernis piqment£ fluorescent : 


- Acdtate d f £thyle : 


28,3 


- Acetate de butyle 2 


28 


- Nitrocellulose 70% dans IP * 


19 


- R6sine polyester 70% dans AB , 


6 


- R6sine acrylique 60% dans AE 


4 


- Ac^tyltributylcitrate 


7 


- Bentonite 


: 1,2 


- DC Red 7 


0,8 


- DC Red 34 


: 0,4 


- Oxyde de fer rouge 


: 0,2 


- Huile de silicone 


: 0,1 


- "Hostalux KCB" 


: 5 


Le vernis obtenu est un vernis 


rouge qui, sous un 



fort <§clairage naturel, pr^sente un reflet bleu apport6 par 
la fluorescence du dibenzoxazoyl naphtalfene. 



3. - D^roaquillant pour 


les onqles : 


- Acetate d'<§thyle 


: 43 


- Acetate de butyle 


: 12,9 


- M6thyl6thylc£tone 


: 42 


- Huile de ricin 


: 2 


- "Hostalux KCB" 


: 0,1 


Ce dissolvant pr6sente 


un effet bleut£. 



Des essais ont montr6 que l'additif fluorescent 
peut §tre ajout6 dans une proportion de 0,01 ^ 5 % en 
volume du produit final. 



BEST AVAILABLE COPY 



2773470 

4 

REVENDICATIONS 

1. - Produit cosm£tique, caract6ris£ en ce qu'il 
coroporte un additif fluoresceat. 

2. - Produit cosm£tique selon la revendication 1, 
caract<§ris6 en ce que ledit additif fluorescent est choisi 
parmi les d£riv6s du benzoxazole, du stilbfene, du triazole 
ou de la coumarine. 

3. - Produit cosm^tique selon l'une quelconque des 
revendications 1 ou 2, caract£ris6 en ce que ledit additif 
fluorescent est ajout£ dans une proportion de 0,01 k 5 % du 
produit final. 

4. - Produit cosm^tique selon l'une quelconque des 
revendications pr£c£dentes, caract£ris£ en ce que 1' additif 
fluorescent est du dibenzoxazoyl naphtal&ne. 

5. - Produit cosm£tique selon l f une quelconque des 
revendications pr£c£dentes, caract6ris£ en ce que il est 
destine & etre utilise sur les ongles. 
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